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(57) Abstract 

The invention relates to a method for producing a profiled part (16, 19) consisting of metal foam and a sheet metal (13, 17). Said sheet 
metal is provided with an expandable metal powder (14, 18) which is not compressed or precompressed. The composite metal sheet is then 
profiled by internal high pressure shaping in a die and the expandable metal powder is expanded directly in the die either simultaneously 
or subsequently. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hersteilung eines aus Metallschaum und Metallblech bestehenden Profilleils (16, 19), wobei 
das Metallblech (13, 17) mit einem aufschaumbaren un- odcr vorverdichteten Metallpulver (14, 18) versehen wird. AnschlieGend wird die 
Profilgebung des Metall-Verbundblechs mittels Innenhochdruckumformens in einem Gesenk vollzogen und das aufschaumbare Metallpulver 
gieichzeitig oder nachfolgend direkt im Gesenk aufgeschaumt. 
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VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES A US METALLSCHAUM UND METALL- 
BLECH BESTEHENDEN PROFILTEILS 

Beschreibung 

Die Erflndung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines aus 
einem Metallschaum und einem Metallblech bestehenden Profilteiis gemaB den 
Oberbegriffen der Anspriiche 1 und 11. 

Derartige Profilteile sind aus dem Artikel "Metallschaum - Ein Werkstoff mit 
Perspektiven" (J. Banhart, Zeitschrift "Aluminium ,, p 70. Jahrgang 1994, Ausgabe 3,4) 
bekannt. Mit Metallschaum versehene Profilteile finden beispielsweise in der 
Automobilindustrie wegen ihres vorteilhaften statischen Knick- und Stauchverhaltens 
Verwendung. 

Die guten Energieabsorbtionseigenschaften von Metallschaum - beispielsweise 
Aluminiumschaum - konnen daruber hinaus als Aufprallschutz dynamisch ausgenutzt 
werden. Damit sind Profilteile, die aus einem Metallblech und Metallschaum bestehen, 
herkommlichen Profilteilen ohne Metallschaum hinsichtlich ihrer statischen und 
dynamischen Eigenschaften weit uberlegen. 

Die pulvermetallurgische Metallschaumherstellung basiert auf den 
Bearbeitungsschritten Pulvermischen, kaltisostatisches Pressen, Strangpressen und 
ggfs. Walzen Oder Walzplattieren. Die aufschaumbaren Metallpulverkorper liegen 
somit in Form von Stangenmaterial, Blechen oder plattierten Blechstrukturen vor. 
Sandwich-Strukturen konnen durch eine Plattierung - beispielsweise mit Stahlblechen - 
hergestellt werden. Beim nachfolgenden Erwarmen der aufschaumbaren 
Metallpulverkorper auf Temperaturen oberhaib der Liquidustemperatur und der 
Zersetzungstemperatur des Treibmittels setzt die Schaumgenese ein. Durch die Wahl 
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geeigneter Aufschaumkokillen sind vielfaltige Formen herstellbar. Wird der 
aufschaumbare Metallpulverkorper in einem Hohlprofil aus Metallblech eingebracht 
und anschlieGend aufgeschaumt, so fullt der expandierende Metallschaum den 
Hohlraum aus. Auf diese Weise werden Hohlprofilteile mit Metallschaum hergestellt. 
Dabei ist das Metallblech zunachst in seine endgultige Gestalt umzuformen, ehe in 
einem nachfolgenden Verfahrensschritt der vorverdichtete Metallpulverkfirper 
eingebracht und anschliefiend aufgeschaumt wird, so dad die damit einhergehende 
Vielzahl von Verfahrensschritten eine hohe Verfahrenszeit zur Herstellung eines 
Profilteils erforderlich macht. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zu schaffen, mit dem bzw. der in einfacher Weise und mit geringem 
Zeitbedarf aus Metallschaum und Metallblech bestehende Profilteile herstellbar sind. 

Die Aufgabe der Erfindung wird verfahrensgemaB durch den Anspruch 1 und 
vorrichtungsgemali durch den Anspruch 1 1 gelost. Die jeweiis rQckbezogenen 
Unteranspruche geben vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung an. 

Die Erfindung schlieBt die technische Lehre ein, dall nachdem ein Metallblech mit 
einer aufschaumbaren un- oder von/erdichteten Metallpulvertreibmischung, 
nachfolgend aufschaumbares Metallpulver genannt, versehen wird, die anschlieSende 
Profilgebung des Metallblechs mittels Innenhochdruckumformens in einem Gesenk 
vollzogen wird und das Metallpulver gleichzeitig oder nachfolgend direkt im Gesenk 
aufgeschaumt wird. 

Damit wird der Verfahrensschritt des Umformens zu einem Profilteil hier mittels 
Innenhochdruckumformens ausgefuhrt, womit selbst kompliziert ausgestaltete 
Profilteile mit hoher Genauigkeit innerhalb kurzester Zeit herstellbar sind. Zum 
Innenhochdruckumformen gelangt das Metallblech - als Hohlprofil oder als Flachprofil - 
mit bereits aufgebrachtem un- oder vorverdichteten aufschaumbaren Metallpulver. 
Somit ist es moglich, direkt im Gesenk entweder gleich beim Umformen oder danach 
das Aufschaumen des Metallpulvers zu Metallschaum zu vollziehen. 
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Vorzugsweise wird das Aufschaumen durch eine Temperaturerhohung nach Oder beim 
Innenhochdruckumformen ausgelost. Zum Start des Aufschaumens bei einer 
vorteilhaft geringeren Auslosetemperatur kann eine Druckabsenkung herbeigefQhrt 
werden Oder eine bei geringer Auslosetemperatur aufschaumbare 
Metallpulverlegierung Oder Treibmittel gewShlt werden. Diese Mafinahme senkt die 
durch die Erwarmung bedingten Energieverbrauchspunkte und verbessert die 
Aufrechterhaltung reproduzierbarer Bauteileigenschaften. 

Als Metallblech kann zum einen ein Hohlprofil mit einem vorgefertigten 
aufschaumbaren Metailpulverkorper versehen werden, der durch Ein- Oder Aufstecken 
mit dem Hohlprofil verbunden wird; zum anderen kann das Metallblech auch als 
Flachprofil ausgefuhrt sein, das mit aufschaumbarem Metallpulver beschichtet wird. Im 
letztgenannten Fall wird durch das Innenhochdruckumformen vorzugsweise aus dem 
Flachprofil ein offenes Profilteil geformt. Es ist jedoch nach einer weiteren die 
Erfindung verbessernden MaSnahme moglich; dafi aus dem Flachprofil ein Hohlprofil 
geformt wird. Hierzu kann in einem kontinuierlich laufenden ProzelJ zuerst 
Bandmaterial mit aufschaumbaren Metallpulver berieselt werden, das anschlieBend 
uber Walzen vorverdichtet, wahrend und nachfolgend der damit gewonnene 
Bandmaterial-Metallpulver-Verbund zu einem Spaltrohr eingeformt wird, dessen Spalt 
schlieSlich - vorzugsweise durch Schweiflen - verschlossen wird. 

Weiterhin kann zur Gewahrleistung einer reproduzierbaren Qualitat des Endproduktes 
das Metallblech mit dem aufschaumbaren Metallpulver vor der Profilgebung durch 
Innenhochdruckumformen durch Ziehen und / Oder durch GlQhen vorverdichtet 
werden. 

Das eingangs in der Figurenbeschreibung erlSuterte Umformverfahren eines mit 
Metallschaum versehenen Metallbleches wird mit einer Vorrichtung ausgefOhrt, bei der 
die Profilgebung in einem Gesenk fur Innenhochdruckumformen erfoigt, das mit direkt 
Oder indirekt wirkenden Mitteln zum Aufschaumen des Metallpulvers zu Metallschaum 
ausgestattet ist. Als Mittel zum Aufschaumen kann direkt das fur das 
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Innenhochdruckumformen verwendete Druckfluid vorgesehen werden, welches zu 
diesem Zweck aufwarmbar ist. 

Das in das Gesenk einzubringende Metallblech kann in Form eines Metallrohres 
ausgestaitet sein, das mit einem ein- oder aufgeschobenen Metailpulverkdrper 
versehen ist. Weiterhin kann auch von einem Flachprofil als Metallblech ausgegangen 
werden, das mittels einer Berieselungsvorrichtung eine Metallpulverschicht erhalt, die 
eine nachgeschaltete Verdichtungseinrichtung mit einer Walzenanordnung durchlauft, 
wobei zur Bildung eines rohrftirmigen Hohlkorpes aus dem Flachprofil eine 
nachfolgende Einformeinrichtung mit Fugeanordnung vorgesehen ist und wobei nach 
einem Ablangen eines mit Metallpulver beschichteten Hohlprofilabschnittes dieserdem 
Gesenk zur Profilierung und zum Aufschaumen zugefiihrt wird. Mit der dem 
Innenhochdruckumformen mit Aufschaumen vorgeschalteten Herstellungsanordnung 
laSt sich in einem kontinuierlichen Herstellungsprozefi vorteilhaft ein mit Metallschaum 
versehenes Profilteil produzieren. 

Mittels einer der vorgeschalteten Herstellungsanordnung fur ein Hohlprofil 
nachfolgenden Zieh- und / oder Gluheinrichtung ist das aufschaumbare Metallpulver 
nochmals vorverdichtbar. 

Zur spezifischen bauteilbeanspruchungsoptimierten Herstellung des Profilteils kann 
das als Flachprofil ausgestaltete Metallblech mit Bereichen unterschiedlicher 
Metallpulversorten und/oder Metallpulverdicken beschichtet sein. Damit kann auf 
spezielle statische und dynamische Anforderungen an das Profilteil bei der Herstellung 
flexibel eingegangen werden. 

Weitere die Erfindung verbessernde Mafinahmen werden nachstehend gemeinsam mit 
der Beschreibung eines bevorzugten Ausftihrungsbeispiels der Erfindung anhand der 
Figuren naher erlSutert. Es zeigt: 

Fig. 1 einen allgemeinen Ablaufplan fQr das erfindungsgemaSe 

Herstellungsverfahren, 
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Fig. 2 einen Teilablaufplan bei Verwendung eines Hohlprofils als Metailblech, 

Fig. 3 einen Teilablaufplan bei Verwendung eines Flachprofils als Metailblech, 

wobei ein offenen Profilteil hergestellt wird, 

Fig. 4 einen Teilablaufplan bei Verwendung eines Flachprofils als Metailblech, 

wobei ein Hohlprofilteil hergestellt wird, 

Fig. 5 eine Prinzipdarstellung einer dem Innenhochdruckumformen mit 

Aufschaumen vorgeschalteten Herstellungsanordnung zur Erzeugung 
eines mit vorverdichtetem Metallpulver versehenen Flach- oder 
Hohlprofils, 

Fig. 6 eine Prinzipdarstellung einer Anordnung zur Herstellung eines 

Hohlprofilteils oder eines offenen Profilteils mit Metallschaum beim 
Innenhochdruckumformen und 

Fig. 7 eine Prinzipdarstellung zur Beschichtung von Metailblech mit 

Metallpulver fur eine bauteilbeanspruchungsoptimierte Herstellung eines 
Profilteils. 

Ein Herstellungsverfahren fur ein metallschaumverstarktes Profilteil bedient sich 
gemaS Figur 1 eines Metallbleches und eines aufschaumbaren Metallpulvers als 
Ausgangsprodukt. Das Metailblech kann entweder in Gestalt eines Hohlprofils oder als 
Flachprofil ausgebildet sein. In einem ersten Verfahrensschritt wird das Metailblech mit 
dem aufschaumbaren Metallpulver versehen. Das Metallpulver wird vorverdichtet, urn 
einen Verbund mit dem Metailblech zu bilden. AnschlieQend wird in einem zweiten 
Verfahrensschritt durch Innenhochdruckumformen in einem Gesenk die Profiigebung 
des Metallbleches vollzogen, wobei gleichzeitig oder nachfolgend direkt im Gesenk 
das Metallpulver aufgeschaumt wird. Als Endprodukt entsteht so das Profilteil mit 
Metallschaum, wobei bei einem Hohlprofil als Metailblech ein Hohlprofilteil und bei 
einem Flachprofil als Metailblech ein offenes Profilteil entsteht. Zwei offene Profilteile 
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konnen jedoch in einem nachfolgenden Verfahrensschritt zu einem geschlossenen 
Hohlprofilteil durch Fugen verbunden werden. 

Wenn gemafJ Figur 2 von einem Hohlprofil als Metallblech - beispielsweise einem Rohr 
- ausgegangen wird, so kann ein geprefites Metallpulver mit fester geometrischer 
Gestalt, d. h. ein Metallpulverkorper, entweder in das Hohlprofil eingebracht werden 
Oder hierauf aufgesteckt werden. Zur Herstellung eines Hohlprofilteils mit 
Metallschaum wird in vorstehend beschriebener Weise weiterverfahren. 

Wird gemSG Figur 3 von einem Flachprofil ais Metallblech ausgegangen, so kann das 
Flachprofil mit Metallpulver beschichtet werden. Es entsteht damit ein Verbund 
zwischen dem Flachprofil und dem Metallpulver. Zur Herstellung eines offenen 
Profilteils mit Metallschaum wird analog verfahren. 

Wenn gemSG Figur 4 von einem Flachprofil als Metallblech - beispielsweise einem 
Metallband - ausgegangen wird, so wird zur Herstellung eines Hohlprofils mit 
Metallschaum in einem ersten Verfahrensschritt zunachst das Flachprofil mit dem 
Metallpulver - wie vorstehend beschrieben - beschichet. Dieses Beschichten erfolgt 
durch eine Berieselung des Flachprofils mit Metallpulver und anschlieGendem 
Verdichten. In einem zweiten Verfahrensschritt erfolgt das Umformen des Verbundes 
zu einem Hohlprofil, d. h. zu einem Rohr. AnschlieGend wird wie vorstehend die 
Profilgebung und das Aufschaumen uber den Innenhochdruckumformschritt 
ausgefiihrt. 

Die dem Innenhochdruckumformen mit Aufschaumen vorgeschaltete 
Herstellungsanordnung zur Erzeugung eines mit vorverdichtetem Metallpulver 
versehenen Hohlprofils Oder Flachprofils geht nach Figur 5 im Falle eines Hohlprofils 
von Metallpulver 1 aus, welches in ein vorgefertigtes Hohlprofil durch Ein- oder 
Aufstecken 2 eingebracht wird. Das Hohlprofil kann einen kreisformigen Querschnitt 3 
aufweisen. Soil das Hohlprofil einen nicht-kreisformigen Querschnitt 4, beispielsweise 
einen trapezformigen Querschnitt erhalten, so ist dieser Querschnitt uber eine 
Zieheinrichtung 5 herstellbar, deren Matrize den gewunschten nicht-kreisformigen 
Querschnitt 4 ausgehend von einem kreisfdrmigen Querschnitt 3 erzeugt. Urn das 
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nachfolgende Ein- Oder Aufstecken 2 in diesem Fall zu ermoglichen, ist der . 
Querschnitt des aus dem Metallpulver 1 vorverdichteten Metallpuiverkorpers 6 an den 
Querschnitt des Hohlkorpers anzupassen. 

Im Falle eines Flachprofils als Ausgangsprodukt wird mittels einer 
Berieselungseinrichtung 7 das Flachprofil 8 mit einer Schicht aus Metallpulver 1 
versehen. Eine nachfolgende Verdichtungseinrichtung 9 in Form einer 
Walzenanordnung prefit das Metallpulver 1 auf das Flachprofil 8 auf. Ein Verdichten 
kann auch uber eine der Verdichtungseinrichtung 9 nachgeschaltete 
Verdichtungseinrichtung 9' erzeugt werden, die ein partielles Vorumformen des 
Flachprofils 8 beispielsweise uber einen Tiefzieh- oder StreckziehprozeS bewirkt. 
Daraus laiJt sich dann ein offenes Hohlprofil mit Metallschaum herstellen. Das mit der 
Verdichtungseinrichtung 9 vorbereitete Flachmaterial wird mittels einer nachfolgenden 
Einformvorrichtung 10 mit Fugeanordnung zu einem rohrformigen Hohlprofil 11 
umgeformt. Das Hohlprofil 1 1 mit dem vorverdichteten Metallpulver ergibt letztlich ein 
mit Metallschaum gefulltes Hohlprofilteil. 

Optional kann der vorstehend beschriebenen, dem Innenhochdruckumformen mit 
AufschSumen vorgeschalteten Herstellungsanordnung eine Zieh-/GIuheinrichtung 12 
folgen, mit der ein weiteres Vorverdichten des Metallpulvers erzielt wird. 

Die Figur 6 skizziert die Vorrichtung zur Herstellung des mit Metallschaum versehenen 
Profilsteils, welches der vorgeschalteten Herstellungsanordnung folgt. Fur ein 
Flachprofil 13 mit vorverdichteter Metallpulverauflage 14 erfolgt die Profilierung in 
einem Gesenk 15 fur Innenhochdruckumformen, welches mit - nicht dargestellten - 
direkt oder indirekt wirkenden Mitteln zum Aufschaumen ausgestattet ist. Diese 
kbnnen beispielsweise in Form einer im Gesenk 15 integierten Heizeinrichtung 
ausgebildet sein. Es entsteht ein offenes Profilteil 16 mit Metallschaum. 

Fur ein Hohlprofil 17 mit innenwandig und / oder aullenwandig beschichtetem 
Metallpulver 18 oder mit einem inneren und / oder aufieren Metallpulverkorper erfolgt 
die endgultige Profilierung in einem Gesenk 15' mit den wie vorstehend beschriebenen 
Merkmalen. Es entsteht ein geschlossenes mit innenwandigem Metallschaum 
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versehenes Hohlprofilteil 19 oderein geschlossenes mit Metallschaum ausgefQIItes 
Hohlprofilteil 20. 

GemaS Figur 7 ist ein Metallblech zur bauteilbeanspruchungsoptimierten Herstellung 
eines Profilteils mit Bereichen (I, II, III) unterschiedlicher oder gleicher 
Metallpulversorten (X, Z) und/oder Metallpulverdicken (a, b) auf Ober- und / oder 
Unterseite beschichtet. Diese so definierten Metallverbundbleche konnen in Form von 
tailored blanks miteinander verbunden sein. Ober diese frei wahlbaren Parameter kann 
die Verstarkung eines Profilteils entsprechend der Bauteilbeanspruchung optimiert 
werden. 
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Bgzugszeichenlistg 

1 Metallpulver 

2 Ein- oder Aufstecken 

3 kreisformiger Querschnitt 

4 nicht-kreisformiger Querschnitt 

5 Zieheinrichtung 

6 Metallpulverkorper 

7 Berieseiungseinrichtung 

8 Flachprofil 

9 Verdichtungseinrichtung 

10 Einformeinrichtung 

11 rohrformiges Hohlprofil 

12 Zieh-/GIuheinrichtung 

13 Flachprofil 

14 Metallpulverauflage 

15 Gesenk 

16 offenes Profilteil 

17 Hohlprofil 

18 innenwandiges Metallpulver 

19 innenwandverstarktes Hohlprofilteil 

20 ausgefQIItes Hohlprofilteil 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines aus Metallschaum und Metallblech bestehenden 
Profilteils, wobei das Metallblech mit einem aufschaumbaren un- Oder 
vorverdichteten Metallpulver versehen wird, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft anschlie&end die Profilgebung des Metall-Verbundblechs mittels 
Innenhochdruckumformens in einem Gesenk vollzogen wird und das 
aufschaumbare Metallpulver gleichzeitig oder nachfolgend direkt im Gesenk 
aufgeschaumt wird. 

2. Verfahren nach Ansprch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dad das AufschSumen durch eine Temperaturerhohung nach oder beim 
Innenhochdruckumformen ausgeiest wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dad zum Start des Aufschaumens bei einer geringen Auslosetemperatur eine 
Druckabsenkung herbeigefuhrt wird oder eine bei geringer Auslosetemperatur 
aufschaumende Metalllegierung oder Treibmittel gewahlt wird. 

4. Verfahren nach Ansprch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dali als Metallblech ein Hohlprofil mit einem vorgefertigten aufschaumbaren 
Metallpulverkorper versehen wird. der durch Ein- oder Aufstecken mit dem 
Hohlprofil verbunden wird. 
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5. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daft ais Metallblech ein Flachprofil mit aufschaumbarem Metallpulver beschichtet 
wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft durch das Innenhochdruckumformen aus dem Flachprofil ein offenes 
Profilteil geformt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft vor dem Innenhochdruckumformen aus dem Flachprofil ein Hohlprofil 
geformt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft zur Herstellung des mit aufschaumbarem Metallpulver versehenen 
Hohlprofils in einem kontinuierlich laufenden Prozeft zuerst Bandmateria! mit 
aufschaumbarem Metallpulver berieselt wird, das anschlieftend uber Walzen 
vorverdichtet wird und nachfolgend der damit gewonnene Bandmaterial- 
Metallpulver-Verbund zu einem Spaltrohr eingeformt wird, dessen Spalt 
schlieftlich verschlossen wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft der Spalt am Spaltrohr uber Schweiften verschlossen wird. 
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10. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

da(i das Metallblech mit aufschaumbarem Metallpulver vor der Profilgebung 
durch Innenhochdruckumformen im Falle eines Hohlprofiis durch Ziehen und / 
Oder Gluhen und im Falle eines Flachprofils durch Tiefziehen-Streckziehen und / 
oder Gluhen vorverdichtet wird. 

1 1 . Vorrichtung zur Herstellung eines aus Metallschaum und einem Metallblech 
bestehenden verstarkten Profilteils (16,19,20), wobei das Metallblech mit einem 
aufschaumbaren vorverdichteten Metallpulver (14,18) verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die Profilgebung in einem Gesenk (15,15') fur Innenhochdruckumformen 
erfolgt, das mit Mitteln zum Aufschaumen des Metallpulvers (14,18) zu 
Metallschaum ausgestattet ist. 

1 2. Vorrichtung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali als Mittel zum Aufschaumen eine im Gesenk (15,15') das Metallblech 
beruhrend oder beruhrungslos zumindest teilweise umgebende Heizeinrichtung 
vorgesehen ist. 

1 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daU als Mittel zum Aufschaumen das fQr das Innenhochdruckumformen 
verwendete Druckfluid vorgesehen ist, welches zu diesem Zwecke erwarmbar 
ist. 

14. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspruche 1 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

daE ein Metallblech in Form eines Hohlprofiis (3,4) mit einem ein- oder 
aufgeschobenen Metallpulverkorper (6) in dem Gesenk (15,15*) zur Profilgebung 
sowie zum Aufschaumen einbringbar ist. 
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15. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspruche 1 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi ein als Flachprofil (8) ausgestaltetes Metallblech mittels einer 
Berieselungseinrichtung (7) eine Metallpuiverschicht erhalt, die beide eine 
nachgeschaltete Verdichtungseinrichtung (9,9') durchlaufen, wobei zur Bildung 
eines rohrformigen Hohlprofils (11) aus dem Flachprofil (8) eine nachfolgende 
Einformeinrichtung (10) mit Fugeanordnung vorgesehen ist und wobei nach 
einem Ablangen der mit Metailpulver beschichtete Hohlprofilabschnitt in das 
Gesenk (15,15') zur Profilgebung und zum Aufschaumen zugeht. 

16. Vorrichtung nach einem der Anspruche 14 oder 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS das mit Metailpulver beschichtete Metallblech vor dem Einbringen in das 
Gesenk eine Zieh- und / oder Gluheinrichtung (12) durchlauft. 



17. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspruche 11 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

dalS das zur bauteiibeanspruchungsoptimierten Herstellung des Profilteils das als 
Flachprofil ausgestaltete Metallblech mit Bereichen (I, II, III) unterschiedlicher 
Oder gleicher Metallpulversorten (X, Z) und/oder Metallpulverdicken (a, b) auf 
Ober- und / oder Unterseite beschichtet ist, wobei diese so definierten 
Metallverbundbleche in Form von tailored blanks miteinander verbunden sind. 
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